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Prufungsantrag gem. § 44 PatG istgestellt 

® Reflektorfiir eine Hochdruck-Gasentladungslampe 

© Die Erfindung betrifft einen Reflektor fur eine Lampe, 

insbesondere mit einem Hochdruck-Gasentladungs- 

Leuchtkorper, mit einer Innenflache und einer AuGenfla- 

che. 

Urn bei einem Bersten des Leuchtkorpers zu vermeiden, 
daft Partikel des Reflektors zentrifugal nach aufcen flie^ 
gen, wird gemafc der Erfindung eine Beschichtung aus 
temperaturfestem, zahen Kunststoff vorgesehen. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft Reflektoren fur Lampen, 
insbesondere flir solche Lampen, die einen Hochdruck-Gas- 
cntladungsleuchtkorper aufweisen. 

[0002] Solche Lampen werden fur Datenprojektion und 
fur Automobile verwendet, insbesondere fur Scheinwerfer, 
aber auch fur andere Beleuchtungszwecke. 
[0003] Die Reflektoren besitzen im allgemeinen eine el- 
liptische, parabolische oder kegelschnittahnliche Grundkon- 
tur. Sie konnen aus Glas, Glaskeramik oder Kunststoff als 
Substratmaterial bestehen. 

[0004] Die genannten Gasentladungs-Leuchtkorper ste- 
hen unter einem hohen Innendruck von bis zu 200 bar. Sie 
haben zwar zahlreiche technologische Vorteile. Jedoch ist 
ihre Lebensdauer begrenzt. Im allgemeinen liegt diese in der 
GroBenordnung von 2000 Stunden. Ein gravierender Nach- 
teil solcher Leuchtkbrper besteht darin, dafi am Ende ihrer 
Lebensdauer ihre Zerstorung durch eine Explosion eintritt. 
Mit der genannten Explosion erfahrt der Reflektor eine 
schlagartige StoBbeanspruchung. Dabei werden aus der Re- 
flektorwand Partikel in Kriimel- oder Splitterforrn herausge- 
lost, die in die auBere Umgebung gelangen und dort auf an- 
dcren Gegenstanden aufprallen, bei spiels weise auf dem 
Lampenkorper und dessen Zubehorteilen. Hierbei konnen 
empfindliche optische Komponenten zerstort werden, was 
einen erheblichen Schaden bedeutet. 
[0005] Zur Abhilfe hat man die Wandung des Reflektors 
sehr stark bemessen. Es sind Reflektoren aus Glas mit einer 
Wandstarke von ca. 4 mm bekannt geworden. Ein dickwan- 
diges Glas unterliegt jedoch bei hohen thermischen Bela- 
stungen Warmespannungen, die wiederum zum Bruch fuh- 
ren konnen. Somit ist eine groBe Wandstarke keine befriedi- 
gende Losung. 

[0006] Es konnte auch daran gedacht werden, den Reflek- 
tor mit. einem metallischen Schutzmantel zu umgeben, bei- 
spielsweise von Gitterstruktur. Dies zieht jedoch weitere 
Nachteile nach sich. So laBt ein Gitter kleinere Splitter nach 
auBen hindurchtreten. AuBcrdem werden hierdurch optische 
Moglichkeiten beschrankt, beispielsweise die Gestaltung 
des Reflektors unter dem Gesichtspunkt der Durchiassigkeit 
oder Nicht-Durchlassigkeit von Warme und/oder Licht. 
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
Reflektor der genannten Art derart zu gestalten, daB es im 
Fallc cincs Berstens des Gasentladungs-Leuchtkorpers nicht 
zu einer Beschadigung von Bauteilen kommt, die den Re- 
flektor umgeben. Weiterhin soli der Konstrukteur alle Frei- 
heiten bezuglich der Gestaltung des Reflektors haben, insbe- 
sondere was die Transparenz oder Nicht-Transparenz von 
Warme- und/oder Lichtstrahlen nach auBen anbetrifft. 
SchlieBlich soli der Reflektor kostengunstig herstellbar sein. 
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale von An- 
spruch 1 gelost. 

[0009] GemaB der Erfindung wird ein Reflektor der ein- 
gangs genannten Art mit einer Beschichtung versehen. Die 
Beschichtung besteht aus einem Kunststoff, der hochtempe- 
raturbestandig und zah ist, und der eine iiber den Reflektor- 
umfang zusammenhangende Schicht bildet. Dabei braucht 
nicht unbedingt die gesamte Reflektorflache von der Schicht 
bedeckt zu sein. Es kann auch geniigen, einen Schichtring 
um den Reflektor hcrumzulegcn, der sich - in axialer Rich- 
tung des Reflektors gesehen - uber den notwendigen Teil 
der Reflektorflache hinweg erstreckt. 

[0010] Die Beschichtung wird vorzugs weise auf die Au- 
Benflache des Reflektors aufgetragen. Sie besteht zweckma- 
Bigerweise aus einem Fluorpolymer. 

[0011] GemaB einer besondcrs vorteilhaften Ausfiihrungs- 
form ist die Schicht lichtdicht (schwarz) und/oder warme- 



dicht. Ist sie warmedicht, so wird die durch den Leuchtkor- 
per erzeugte Warme vom Reflektormaterial absorbiert. Sie 
kann dann gezielt von der Oberflache des Reflektors abge- 
fuhrt werden, beispielsweise durch Konvektion. Sie gelangt 
5 somit nicht nach auBen, wo sie die umgebenden Tcile der 
Lampe aufheizen wurde, was zu Kompiikationen fuhrt. 
[0012] Gegebenenfalls kann es aber auch wunschenswert 
sein, die erfindungsgemaBe Schicht transparent zu machen. 
Der Vorteil liegt darin, daB die Warmestrahlung durch das 
to Material des Reflektors nach auBen gelangt, und der Reflek- 
torkorper damit kalter bleibt 

[0013] Die Schichtdicke ist variabel. Sie liegt bei prakti- 
schen Fallen in der GroBenordnung von 5 bis 50 u. 40 u ha- 
ben sich als optimal herausgestellt. 
15 [0014] Die Schicht lost die gestellte Aufgabe in perfekter 
Weise. Gent die Lebensdauer des Leuchtkorpers zu Ende, 
begleitet von einer Explosion, so verhindert die Schicht ein 
zentrifugales Herausfliegen von Partikeln aus dem Reflek- 
tormaterial. Auch feinste Splitter werden so gehalten. Die 
20 Schicht halt starksten Schockwellen stand. 

[0015] Die Schicht kann auf verschiedene Weise aufge- 
bracht werden, beispielsweise durch Spruhen, Tauchen oder 
Pulverbeschichten. Gegebenenfalls folgt als letzter Verfah- 
rensschritt ein Einbrennen. 
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Patentanspriiche 

1 . Reflektor fur eine Lampe, insbesondere mit einem 
Hochdruck-Gasentladungs-Leuchtkorper, mit einer In- 
nenflache und einer AuBenflache, gekennzekhnet 
durch eine Beschichtung aus temperaturfestem, zahem 
Kunststoff. 

2. Reflektor nach Anspruch 1, dadurch gekennzekh- 
net, daB die Beschichtung aus Fluorpolymer besteht. 

3. Reflektor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnct, daB die Beschichtung die AuBenflache des 
Reflektors bildet. 

4. Reflektor nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB sich die Beschichtung uber 
den gesamten Umfang, aber nur uber einen Teil der 
Lange des Reflektors erstreckt. 

5. Reflektor nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Beschichtung warme- 
und/oder lichtabschirmend ist. 

6. Reflektor nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Beschichtung transpa- 
rent gegenuber Licht und/oder Warme ist. 



